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© Parietales Prothesenelement 

(§7) Ein parietales Prothesenelement (1) in der Starke eines 
biologisch vertrag lichen, nicht resorbierbaren, durchbroche- 
nen Gewebes (2) mit blockierten Maschen (3) weist eine 
Textur auf, die diesem langs zweier etwa senkrecht zuetnan- 
der verlaufenden Richtungen eine Dehnfestigkert verleiht. 
Zumindest ain Teil der odar die dieses Gewebe (2) aufbauen- 
den Faden (7) basteht aus einer Vietzahl an einzetnan 
Fadchen (6). Es wird vorgeschlagen, dafi die Maschen (3) 
des durchbrochenen Gewebes (2) je eine Fiache im Bereich 
von 1 mm 2 bis 70 mm 2 aufweisen, und da& das Flachenge- 
wicht des durchbrochenen Gewebes (2) kleiner 90° pro m 2 
ist (Fig. 2). 
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Beschreibung 



" SSSSSaSSSSSSSSSSS 

samthcit den folgenden Anforderungen entsprechen.namhch 

* * l^_n.U» H \ nalfCVthlloRoTl* 



^nd a^O^nd Steltegebracht werden konnen, insbesondere durch erne Zohoskop*, 

In der Praxis werden solche guten roechanischen Eigenschaften durch unterschiedBche Standardtests gemes- 
sen und bewertet, bspw. durch 

35 — einen Dehnungstest; 

— einen EinreiBfestigkeitstest; 

— einen Berstfestigkeitstest 



40 



45 



50 



Solcbe ausreichenden mechanischen Eigenschaften konnen durch die Auswahl und die BewerkstelHgung von 
zunlXtSenSoIgenden 

- durch einen oder mehrere das Gewebe aufbauende Faden, die durch ^ammcnfugcn von ™™**$Z 
widerTtandsfahigen EinzeKaden oder -fadchen erhalten werden, bspw. aus Polyester, nut emer relat.v 

Er£SrS^ 

_ f^ -^e Kette und/oder SchuB eine relativ groBe Anzahl von diese aufbauende Faden, etc. 

One solche AuswaWfuhrt mbiologischerHinsicht 
derindenOrganismusdeszubeh^ 

dieses zuvor erwahnte Problem sich nicht stent Daher beschreibt das Dokument FR"*"* ^ 95^ ^SSt aus 
SbTc^akparietalesod^ 

60 mente in keinster Weise berucksjAtigt. Probleme zuflberwindea So ist es insbesondere Aufgabe 

fc^£* daB die Aufgabe durch ein parientales Prothesenelement, das diese beiden Bedin- 
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gungen erfullt, gelost wird . . 

Vorzugsweise liegt die Flache der Maschen im Bereich von 10 mm 2 bis 5 mm 2 hochst vorzugsweise bei etwa 
10 mm 2 . Bei einer Maschenflache von unter 1 mm 2 wir das Prothesenelement relativ undurchsichtig, und es wild 
fur den Chirurgen nicht mehr moglich, visuell seine operativen Vorgange durch das Prothesenelement liindurch 
zu beobachten. Bei einer Maschenflache von groBer als 70 mm 2 ist die mechanische Widerstandsfahigkeit des 5 
Prothesenelements geschwacht, und das Prothesenelement wird nicht einf ach und rasch, bspw. durch fibroplasti- 
scheZellen,kolonisiert ...... 

Bei einem Flachengewicht des durchbrochenen Gewebes von kleiner als 90 g/m 2 und vorzugsweise bei kleiner 
oder gleich 60 g/m 2 konnte gezeigt werden, daB ein erfindungsgemaBes parietales Prothesenelement eme sehr 
gute biologische Akzeptanz zeigt 1° 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung liegt das Verhaltnis zwischen der vollen und sichtbaren 
Gesamtflache des oder der das durchbrochene Gewebe bildenden Faden und der gesamten Leerflache der 
Maschen des Gewebes unter 0,5, vorzugsweise unter 0,4, und hochst vorzugsweise bei etwa 032. 

Bei Werten fiber 0,5 stellt man Abwehrreaktionen des Organismus gegenuber der Implantierung des parieta- 
len Protheseneiementes fest 15 

Vorzugsweise betragt die langenbezogene Masse des oder der aufbauenden Faden zumindest 50 dtex. 

Diese MaBnahme hat den Vorteil, daB die mechanische Festigkeit der Gesamtheit des durchbrochenen 
Gewebes bewahrt bleibt 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind den anderen Unteranspruchen zu entnehmen. 

Es versteht sich, daB die vorstehend genannten und die nachstebend noch zu erl&utemden Merkmale nicht nur 20 
in den jeweils angegebenen Kombinationen, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung 
verwendbar sind, ohne den Rahmen der voriiegenden Erfindung zu verlassen. 

Die Erfindung wird nachfolgend in Zusammenhang mit den beiliegenden Zeichnungen naher beschrieben und 
erlautertEszeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Draufsicht eines erfindungsgemlBen parietalen Prothesenelements, 25 
Fig. 2 in vergrdBertem MaBstab einen Ausschnitt des parietalen Protheseneiementes von Fig. 1, und 
Fig. 3 einen das in Fig. 1 und 2 gezeigte Prothesenelement aufbauenden Faden. 

Ein erfindungsgemaBes parietales Prothesenelement 1 weist zumindest eine Schicht eines Gewebes 2 auf, die 
im voriiegenden Fall, wie das nachfolgend beschrieben wird, durch Weben erhalten wird, und zwar ein durchbro- 
chenes Gewebe 2, das quadratische und unverruckbare Maschen 3 aufweist 30 

Das Gewebe 2 ist aus einzelnen Faden 7 aufgebaut, die wiederum aus einer Vielzahl an einzelnen Fadchen 6, 
im voriiegenden Fall aus 16 Einzelfadchen 6 aufbaut sind, die miteinander verflochten sind, wie das aus Fig. 3 
ersichtlich ist Jedes einzelne Fadchen 6 besteht aus einer als solchen widerstandsf ahigen Poiymerfaser, die vom 
KOrper nicht resorbierbar, jedoch biokompatibel ist, wobei diese bspw. aus einem Polyester besteht Die Zahl 
der einzelnen Fadchen 6 und der Durchmesser jedes einzelnen Fadchens 6 eines der das Gewebe 2 aufbauenden 35 
Faden 7 ist derart, daB das Verhaltnis zwischen der entwickelten auBeren Gesamtoberflache der Fadchen 6 und 
der ersichtlichen AuBenflache des einzelnen Fadens 7, der durch die Fadchen 6 gebildet wird, pro Langeneinheit 
zumindest sechs betragt, vorzugsweise zumindest etwa sieben betragt Bevorzugt liegt der AuBendurchmesser 
jedes Fadchens 6 im Bereich von 1 1 urn. Das zuvor genannte Verhaltnis bietet pro Flacheneinheit des Gewebes 2 
eine beachtiiche zellulare Kontaktoberflache, die die Kolonisierung des parietalen Protheseneiementes begun- 40 
stigt 

Die das Gewebe 2 aufbauenden einzelnen Faden 7 sind durch Weben miteinander verbunden, und zwar 
derart, daB SchuBfaden 4 und Kettfaden 5 gebildet sind. Jeder Kettfaden 5 weist eine Vielzahl an einzelnen 
Faden 7, im voriiegenden Fall sechs solcher Faden 7 auf, die miteinander verwickelt sind und die um die 
SchuBfaden 4 geflochten sind, die wiederum eine Vielzahl an einzelnen Faden 7 aufweisen, im voriiegenden Fall 45 
drei solcher Faden, und die nicht miteinander verwickelt sind Das Gitterwerk der Kettfaden 5 und der SchuBfa- 
den 4 definiert die einzelnen quadratischen Maschen 3, die aufgrund der zuvor beschriebenen Webart blockiert 
sind Dadurch wird eine Textur erhalten, die dem Gewebe eine ausgepragte Dehnf estigkeit verleiht, und zwar in 
zwei etwa senkrecht zueinander verlauiFenden Richtungen, die der Langserstreckung der Kettfaden 5 und der 
SchuBfaden 4 entsprechen. so 

Die Pararaeterwahl der Webart fuhrt zu den folgenden physikalischen Eigenschaften des durchbrochenen 
Gewebes: 

— Die Maschen 3 des Gewebes 2 weisen jeweils eine Flache von etwa 10 mm 2 auf; 

— das Verhaltnis zwischen der vollen und sichtbaren Gesamtflache der Gesamtheit der das Gewebe 2 55 
aufbauenden F§den 7, aufgeteilt in die Kettfaden 5 und in die SchuBfaden 4, und der gesamten Leerflache 
der Maschen 3 des Gewebes 2 liegt bei etwa 032; 

— aufgrund dieser Auswahl liegt das Flachengewicht des Gewebes 2 im Bereich von 56 g/m 2 ; 

— die erhaltene langenbezogene Masse der das Gewebe 2 aufbauenden Faden 7 liegt im Bereich von 50 
dtex. «> 

Aufgrund dieser Eigenschaften erhalt man, wie das aus der beiliegenden Tabefle ersichtlich ist, mechanische 
Eigenschaften, die den Werten entsprechen, die fur ein parietales Prothesenelement notwendig sind, und die 
insbesondere nahe von den Werten gebrauchlicher parietaler Prothesen liegen, wobei man gleichzeitig ein 
leichteres parietales Prothesenelement erzielt, das auBerdem eine bessere biologische Vertraglichkek mh dem 65 
Organismus aufweist, in das es implantiert wird 

Es konnen auch noch die nachfolgenden Varianten der voriiegenden Erfindung bewerkstelligt werden, nam- 
lich 
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_ das durchbrochene Gewebe 2 kann gewirkt sein. und zwar mit blockierten Maschen, anstatt durch cinen 
Webvorgangerhaltenzuwerden; 

h; a *»inTi»lriPTi Fadchen konnen aus Polypropylen anstatt aus Polyester bestehen; 
I S umeSSSen eSelnen Fadchen 6 oder die das Gewebe aufbauenden Fasern 7 oder auc > das 
toJbSe SUebe 2 k6nnen durch ein biologisch vertragUches Material das d.e Zellkolomsafon 
begunstigt, beschichtet werden, sie konnen bspw. mh Collagen beschichtet sein. 




Patentansp ruche 

1. Parietales Prothesenelement in der Starke eines biologisch vertragfichen, rricht resorbierbaren, durchbro- 
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chenen Gewcbes (2) mit blockierten Maschen (3), mit einer Textur, die diesem langs zweier etwa senkrecht 
zueinander verlaufenden Richtungen eine Dehnfestigkeit verieiht, und wobei der oder die dieses Gewebe 
(2) aufbauenden Faden (7) zumindest zum Teil aus einer Vielzahl an Fadchen (6) bestehen, dadurch 
gekennzeichnet 

— daB die Maschen (3) des durchbrochenen Gewebes (2) je eine Flache im Bereich von etwa 1 mm 2 bis 5 
70 mm 2 aufweisen, und 

— daB das Flachengewicht des durchbrochenen Gewebes (2) kleiner als 90 g/m 2 ist 

2. Parietales Prothesenelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Flache der Maschen (3) 
im Bereich von 10 bis 50 mm 2 Iiegt 

3. Parietales Prothesenelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Flache einer 10 
Masche etwa 10 mm 2 betragt 

4. Parietales Prothesenelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Flachengewicht des durchbrochenen Gewebes (2) kleiner oder glekh 60 g/m 2 ist 

5. Parietales Prothesenelement nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Verhaltnis zwischen der voilen und sichtbaren Gesamtflache des oder der das durchbrochene Gewebe (2) is 
bildenden Faden (4, 5) und der gesamten Leerflache der Maschen (3) des Gewebes (2) unter 05 liegt 

6. Parietales Prothesenelement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Verhaltnis vorzugsweise 
unter 0,4 liegt 

7. Parietales Prothesenelement nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Verhaltnis etwa 
032 betragt " *> 

8. Parietales Prothesenelement nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die langen- 
bezogene Masse des oder der aufbauenden Faden (4, 5) zumindest 50 dtex betragt 

9. Parietales Prothesenelement nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB das 
durchbrochene Gewebe (2) gewebt oder gewirkt ist 

10. Parietales Prothesenelement nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet daB bei einem 25 
gewebten Gewebe (2) mit quadratischen oder rechteckigen Maschen (3) ein Teil der SchuBfaden (4) 
und/oder der Kettfiden (5) eine Vielzahl an diesen bildenden einzelnen Faden (7) aufweist die wiederum 
jeweils aus einer Vielzahl an ggf. miteinander verflochtenen Fadchen (6) auf gebaut sind. 

1 1. Parietales Prothesenelement nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet daB die Faden der Kettfaden 
(5) urn die SchuBfaden (4) geflochten sind 30 

12. Parietales Prothesenelement nach einem der Anspruche 1 bis 1 1, dadurch gekennzeichnet daB der oder 
die das Gewebe (2) aufbauenden Faden (4, 5) aus Polyester oder aus Polypropylen bestehen* 

13. Parietales Prothesenelement nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet daB die 
Anzahl der Fadchen (6) und der Durchmesser jedes einzelnen Fadchens (6) eines einzelnen Faden (7) derart 
sind, daB das Verhaltnis zwischen der entwickelten auBeren Gesamtoberflache der Fadchen (6) und der 35 
ersichtlichen AuBenflache der einzelnen Faden (7), pro Langeneinhek, zumindest 6, vorzugsweise zumindest 

7 betragt 

Hi erzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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